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Bekanntlich ist das gefallige Aussehen besondens 
bei kosmetischen Erzeugnissen von erbeblicher Be- 
deutung fiir ihren Verkaufswert. Dieses Aussehen 
ist, sofern es sich um feste odex haJbfeste Praparate 
5 handelt, im wesentlichen an die Oberflache ge- 
bunden. Jedoch zieht man aus dem Verhalten der 
Oberflache oder der ihr entsprechenden, mehr oder 
weniger filmartigen Verteilung von Praparaten auf 
tragenden Systemen, wie z. B. der Haut, weitere 
io wichtige Schliisse auf die Eignung des Praparates, 
seine giinstigen Eigenschaften, wie z. B. seine Echt- 
heit, Lagerbestandigkeit, besonders bequeme Hand- 
habung usw. Somit kommt einer entsprechenden 
Oberflachenbehandlung kosmetisdier Erzeugnisse, 



sei es beim Fertigpraparat, sei es bei einem in Form 15 
eines Films aufgetragenen Praparat, eine erhebliche 
techniische Bedeutung zu. Es ist dabei gledchgultig, 
ob man in diesem Zusammenhang von einer Ver- 
gutung oder Veredelung, von einem Schutziiberzug 
oder -film spricht. a o 

Es sind verschiedene Mittel und Verfahren be- 
kanntgeworden, die das geschilderte Ziel zu er- 
reichen trachten. So hat man z. B. Lippenstifte, 
deren Oberflache beim Anfassen leicht abschmiert 
oder bei erhohten Temperatuiren (etwa im Sommer) as 
fliissige Abscbeidungen zeigt, mit einem Lackiiber- 
zug versehen. Dies hat jedoch den Nachteil, dafi 
der Lackfilm sich leicht abschalt, aber andererseits 
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ndcht so leicht wie die Stiftmasse abgetragen wird, 
so da£ der Film als Hiille bestehenbleibt und dann 
die Handhabung erschwert. 

Kiinstlich geschariene Oberflachen von kosmeti- 

5 schen Praparaten, z. B. von Puderkrem und 
Pudermilch od. dgl., auf der menscblichen Haut 
zeigen nur bedingte Bestandigkeit. Feuchtig]?eit, 
Regan tmd Schweift schwemmen die Oberflacben- 
schichten des Puders mit Leichtigkeit ab. Es ist ■ 

io bisher nocb nkht bekanntgeworden, daft man diesern | 
ttbelstand ohne Stoning des Aussehens der Puder- j 
oberflachenschicht oder ihrer spateren Abwaschbar- 
keit begegnen konnte. 

Gegenstand der Erfindung sind nun Mittel, die, 

15 in an sich bekannter Weise angewendet, alle diese 
an die Oberflache gebundenen Mangel zu bebeben 
gestatten. Versuche baben narrriich ergeben, dafl be- 
stimmte, nacbstehend airfgefiihrte sihdumorganische 
Verbindungen fur sicb oder in Kombination mitein- 

20 ander, gegebenenfalls durch Vermittlung eines orga- 
nischen Losungsmittels, auf Oberflachen kosmeti- 
scher Praparate durcb Tauchen, Spriihen, Betupfen 
od. dgl. aufgebracht, deren Oberflache vergiiten, 
veredeln, widerstandsfahiger, bestandiger od. dgl. 

25 maohen, obne die urspriinglichen Eigenschaften der 
Praparate oder ihrer obenflachenhaften Ausbreitung 
auf dem.menschnchen Korper zu mindern. Als ge- 
eignete Verbindungen wurden Silikonate, Organo- 
sdliciumester, Alkoxysilane, Aroxysilane und Alkyl- 

30 halogensilane, in aliphatischen Alkoholen, z. B. Iso- 
propylalkohol, gelost, gefunden. 

Beisp iele 

1. 75 Volurnteile Natriummetbylsilikonat, 20 Vo- 
35 lumtedle Wasser, 5 Volurnteile Isopropylalkohol (zur 

Erhohung der Netzfahdgkeit) werden miteiixander 
vermischt. In diese Losung konnen Lippenstifte, 
PrdMinge aus Seife oder waschaktiven syntheti- 
scb'exi Stoffen oder ahnliche gef ormte kosmetische 
40 Gebilde getaucht werden, oder man bespruht die 
Erzeugnisse mit dieser Ldsung. 

2. 7,5 Gewichtsteile Methylsiliduxntriphosphat, 
7,5 Gewichtsteile Methyltriaoetoxysilan werden in 
35 Gewichtsteile Isopropylalkohol gelost. Anwen- 

45 dung wie Beispiel 1. Erhdht man den Anteil an Iso- 
propylalkohol um etwa die -Halite, so ist diese 
Losung gedgnetTPuderscHichten widerstandsfaHiger 
gegen Wasser und mechanische BeanspTUchung zu 
machen, 

so 3* 5 Volurnteile Diraethyldichlorsilan, 5 Volurn- 
teile Diraethylacetoxysilan, 90 Volurnteile Isopropyl- 
alkohol werden zusamrnen vermischt. Anwendung 



wie Beispiel 1. Die einzelnen Losungen oder Ge- 
mische konnen in den verschiedenen Fallen auch 
nacheinander zur Anwendung gelangen. Beispiels- 55 
weise iaBt sich an der Oberflache von Lippenstiften 
ein dauernder Glanz zusatzlich erzielen, wenn man 
zuerst mit einem Mittel nach Beispiel 1 und nach 
dem Abtrocknen mit Losung nach Beispiel 2 die 
Lippenstifte behandelt. Die Behandlungsmittel las- 60 
sen sich vorzugsweise durch Konzentrationsansde- 
rungen den verschiedenen Lippenstift- und Puder- 
massen anpassen. 
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1. Mittel zui Oberflachenbehandlung kosme- 
tischer Erzeugnisse oder dear mit kosmetischen 
Erzeugnissen behandelten Oberflache des mensch- 
lichen Kdrpers, dadurch gekennzeichnet, daB es 7<> 
Silikonate oder Organosmdumester und/oder 
Alkoxysilane und/oder Aroxysilane und/oder 
Alkylhalogensilane neben organischen Losungs- 
mitteln, wie z. B. Alkoholen, enthalt. 

2. Mittel nach Anspruch i, dadurch gekenn- 75 
zeichnet, daB es Natriummethylsilikonat in wafl- 
riger Losung neben einem aliphatischen ein- 
wertigen Alkohol enthalt. 

3. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es Methylsihciumtriphosphat, ge- 80 
lost in einem aliphatischen einwertigen Alkohol, 
enthalt. 

4. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es Methyltriaoetoxysilan, gelost in 
einem einwertigen aUphatischen Alkohol, ent- 85 
halt. 

5. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es Dimethyldichlorsilan, gelost in 
einem aliphatischen einwertigen Alkohol, ent- 
halt. 9° 
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